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Preparation permettant d'eliminer Felectricite statique des fibres textiles de syn- 
thase. 

M. Maurice-Albert BOUCARD residant en France (Seine). 
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(Brevet d' invention dont la delivrance a ete ajournee en execution de V article Ji, § 7, 
de la loi du 5 juillet 1844 modifiee par la loi du 7 avril 1902.) 



L'invention concerne une preparation anti-sta- 
tique, d£sinfectante et antiseptique permettant 
d'eliminer I'electricite' statique des matieres, et en 
particulier, des fibres textiles de synthese. 

On sait que Taction separee ou combinee de divers 
facteurs peut charger, par influence ou par frotte- 
ment, des matieres isolantes possedant une certaine 
constante dielectrique. Ces effets nefastes se pro- 
duisent notamment pour la lingerie en fibres de 
synthese (rayonne, « nylon ») et provoquent, par 
exemple, I'adherence des bas sur la peau lorsqu'il 
fait chaud. 

L'invention permet d'obtenir une action de 
neutralisation electrique pouvant £tre enectue"e 
facilement par le fabricant ou I'utiiisateur d'articles 
de lingerie en fibres sy nthetiques ; elle consiste en 
un trempage dans un bain contenant environ 4 % 
d'une solution compose d'ammonium quaternaire, 
de poly-esthers d'acides gras et d'eau. 

Dana une forme preTeree de l'invention la 
solution a incorporer au bain est obtenue en chauffant 
a 50 degres maximum, le melange suivant : 

80 parties d'ammonium quaternaire (chlorure 
de doceeyl di-me'thyl benzil ammonium); 

20 parties de poly-esthers d'acides gras (Bel- 
zane 3); 



900 parties d'eau. 

Le bain dans lequel on incorpore cette solution 
peut Stre simplement 1'eau de rincage des articles 
dont on veut obtenir une neutralisation electrique. 
L'essorage et le se'chage s'eflfectuent ensuite nor- 
malement. 

r£sum£ 

L'invention concerne une preparation anti- sta- 
tique, desinfectante et antiseptique, permettant 
d'eliminer I'electricite statique des matieres, et 
en particulier des fibres textiles de synthese. 

Dans un bain de trempage, on incorpore une 
solution permettant d'eliminer I'electricite statique. 

Dans un bain de trempage, on incorpore environ 
4 % de solution composee de : ammonium quater- 
naire, poly-esthers d'acides gras, et eau. 

La solution est obtenue en chauffant a 50 degres 
maximum, le melange, suivant : 

80 parties d'ammonium quaternaire; 

20 parties de poly-esthers d'acides gras; 

900 parties d'eau. 
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